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Die folgertden Angaben sind den vom Anmeldar eirtgerefchten Untarlagen i 

© Herstellung und Verwendung quartare Polysiloxane enthaltender Formulierungen 

® Die Erfindung betrifft die Verwendung von mindestens 
einem Silikonquat in kosmetischen Formulierungen zur 
Behandlung keratinhaltiger Substrate wie z. B. Haare und 
Haut. Die Formulierungen umfassen Shampoos, Haar- 
spulungen und Body Wash sowie sogenannte "Leave- 
in"-Produkte wie Lotionen, Gete, Pumpsprays und Aero- 
sot sprays. Die kosmetischen Formulierungen bewirken 
Verbesserungen der Griffigkeit, Bauschigkeit und des Fa- 
servotumens, Verringerung der NaS- und Trockenkamm- 
krafte des Haares sowie Verbesserung des Glanzes von 
Haaren. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft die Verwendung von mindestens einem Silikonquat in kosmetischen Formulierungen zur 
Behandlung keratinhaltiger Substrate wie z. B. Haare und Haul. Spezieil handelt es sich hierbei urn Formulierungen zur 
5 Reinigung und Pflege von Haaren und Haut mil sogenannten Rinse-Off Produkten wie Shampoos, Haarspulungen und 
Body Wash sowie mit sogenannten Leave-in Produkten wie Lotionen, Gele, Pumpsprays und Aerosolsprays. Ein weite- 
rer Gegenstand der Erfindung ist die Anwendung einer kosmetischen Formulierung welche mindestens eines der quarta- 
ren Silioxane "SiHkonquais" enthalt zur Vcrbesserung der Konditionierung von Haul und Haaren, zur Verringerung der 
NaB- und Trockenkammlcrafte des Haares, zur Voluniensteigerung des Haares und zur Verbesserung des Glanzes von 

to Haaren. Daneben konnen auch andere nicht keratinhaltige Fasern mit den diesen Formulierungen behandeit werden, um 
ein angenehraen Griflf, eine bauschige, flauschige Beschaffenheit bzw. "fluffy feeling" zu erzeugen. 
[0002] Es ist bekannt, daB polysiloxanbasierte Polyquats mit Vorteil in Haarpflegeformulierungen genutzt werden kon- 
nen (EP 282.720, US 6.240.929). Die Anwendung derartiger Verbindungen fbhrt zu einem silicontypischen weichen, 
glatten und flachen Griff. Generell erfolgt eine Hydrophobierung des Substrates. 

15 [0003] Eine dazu verbesserte Hydrophilie des ausgeriisteten Substrates wird erreicht, wcnn Alkylenoxidstrukturen in 
die Molekiile eingefiihrt werden. 

[0004] Es sind hierzu verzweigte (US 5,602,224) und auch kamrnartige Sirukturen synthetisiert worden 
(US 5,098,979, US 5,153,294, US 5,166,297). 

[0005] Aus WO 02-10257 und WO 02-10259 sind zusatzlich hydrophile Siliconweichrnacher bekannt, die zusatzlich 
20 Waschpermanenz aufweisen . Hierbei handelt es sich um Verbindungen, die uber Alky lenoxidcinhci ten in der Hauptketlc, 
in Seitenketten Oder aber als Kettenstopper verfugen. 

[0006] Es wurde gefunden, daB sich die Verbindungen gemaB WO 02-10257 und WO 02-10259 vorteilhaft fur Formu- 
lierungen zur Behandlung keratinhaltiger Substrate wie z. B. Haare und Haut eignen. 

[0007] Es wurde weiterhin iiberraschend gefunden, daB unter Verbindungen der in den WO 02-10257 und WO 02- 
25 10259 offenbarten Strukturtypen Verbindungen die neben einer ausgezeichneten Weichheit auf Fasem gleichzeitig eine 
herausragende deutliche Erhohung des Volumens und der Kammbarkeit - sowohl NaB- als auch TYockenkammbarkeit - 
nach Applikation auf faserartigen Substraten bewirken. 

[0008] Von besonderer Bedeutung fur die Erhdhung des Nfolumens ist bei gegebenem Strukturtyp des Siliconquats das 
Verhaltnis von Siloxanbogenlange zur Lange des Alkylenoxidblocks. 

30 [0009] Es wurde hierbei gefunden, daB SiloxanbSgen von 15 bis 90 Diorganosiloxy- Einheiten, d. h. D t s bis D90, in 
Kombination mit Alkylenoxidblocken aus Ethylenoxid bzw. Propylenoxid-Einheiten EO/PO von 10 bis 100 besonders 
geeignet sind. Vorzugsweise betragt die Lange des Siloxanbogens D25 bis Dgo und die Lange des Alkylenoxidblockes EO 
bzw. PO 10 bis 50. In einer besonders vorteilhaften Ausfuhrungsforrn der Erfindung werden Siloxanbogen des Ketten- 
langenbereiches D25 bis D 50 mit Alkylenoxidblocken EO/PO der Lange 10 bis 40 kombinicrL 

35 [0010] Im Rahmen der verschiedenen durch WO 02-10257 und WO 02-10259 beschriebenen Verbindungstypen ist es 
moglich, daB die Alkylenoxideinheiten beidseitig in Nachbarschaft zum Siloxanblock, aber auch zwischen Quatstruklu- 
ren positioniert sind. Bei Positionierung beidseitig des Siloxanblocks ist zu beachten, daB die Summe der Langender bei- 
den Alkylenoxidblocke zu betrachten ist. 

[0011] Die vorstehend gemachten Aussagen zu den bevorzugten Kettenlangen der Siloxanbogen bzw. Alkylenoxidein- 
40 heiten beziehen sich auf streng altemierende Blockstrukturen des TVps (A-B) n bzw. A-B-A. 

[0012] In statisusch verteilten Blockprodukten des Typs (-A-B-A-C-A-C-A-B- usw.) mit mehr als zwei wiederkehren- 
den Einheiten kann eine EinsteDung der erfindungsgemaBen \ferhaltnisse von Siloxanblocklange zu Alkylenoxidblock- 
lange auch dadurch erfolgen, daB einerseils quartare Einheiten durch aminterminiertc Alkylenoxideinheiten, z. B. di- 
funktionelle Jeffamine, partiell ersetzt werden. Andererseits ist es zu diesem Zweck auch moglich, Siloxaneinheiten par- 
45 tiell durch geeignet funktionalisierte Alkylenoxideinheiten zu ersetzen. Wesentlich hierbei ist, daB eine zu den oben be- 
schriebenen absoluten Langen der Alkylenoxidblocke Squi valente effektive Blocklange durch Betiicksichugung der Ein- 
baugrade eingehalten wird. 

[0013] Gegenstand der Erfindung war es geeignete Formulierungen und \ferfahren zu dercn Hcrstcllung bereitzustcl- 
len, die insbesondere die Nass- und Troc ken- Kammbarkeit sowie das Volumen und den Griff von Keratinhaltige n Fasern 
50 verbessern. 

[0014] Diese Formulierungen zur Reinigung, Pflege von Haut, Haaren und textilen Fasem, enthaltend mindestens eine 
quartare Polysiloxanverbindung, welche besteht aus: 

a) mindestens einer Polyalkylenoxid-Struktureinheit der allgemeinen Formeln: 

55 

-A-E-, -E-A-, -A-E-A'- und/oder -A-E-A- 
worin 

A = -CH 2 C(0)0-, -CH 2 CH 2 C(0)0-, -CH 2 CH 2 CH2C(0)0-, -OC(0)CH 2 -, -0C(O)CH r , -OC(0)CH2CH 2 - und/ 
60 Oder -0C(0)CH 2 CH 2 CH 2 - 

A' = -CH 2 C(0>, -CH 2 CH 2 C(0)«. -CH 2 CH 2 CH2C(0)-, -C(0)CH r , -C(0)CH 2 -, -C(0)CH 2 CH r und/oder - 
C(0)CH 2 CH 2 CH 2 - 

E = eine Polyalkylenoxidgruppe der allgemeinen Formeln: 
65 -[CH 2 CH 2 0] q -[CH 2 CH(CH 3 )0] r und/oder 

-[OCHCCHa^HJrEOCHzCHJq- 



2 
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mil 

q = 1 bis 200, 
r = 0 bis 200, 

wobei das endstandige SauerstofFatom der Gruppe A an die endstandige -CH^Gruppe der Gruppe E, und das end- 
standige Carbonyl-Kohlenstoffatorn der Gruppe A* an das endstandige Sauerstoffatom der Gruppe E jeweils unter 5 
Ausbildung von Estergruppen binden, 

und/oder mindestens eine endstandige Polyalkylenoxid-Struktureinheit der Forrael 
-A-E-R 2 

10 

worin A und E die oben genannte Bedeutung aufweisen, und 

R 2 = H, geradkettiger, cyclischer oder verzweigter Ci-C2o-KohlenwasserstorTrest, der durch -O- oder -C(0)-unter- 
brochen und mit -OH substituiert und acetylenisch, olefinisch oder aromausch sein kann, 

b) mindestens ein zweiwertiger oder drei wertiger organischer Rest, der mindestens eine Ammoniumgruppe enthaMt, 

c) mindestens eine Polysiloxan-SUruktureinheit der aJlgcmeinen Formel: 15 

-K-S-K-, 
mit 

S= 20 



5i-C* 



R l 

I 



25 



worin R l = Ci-C22-Alkyl, CrC22-Fluoralkyl oder Aryl, 

n = 1 bis 1000, und wenn mehrere Gruppen S in derPolysiloxanverbindung vorliegen, diese glcich oder vcrschieden 
sein konnen, 30 
K s= ein zweiwertiger oder dreiwertiger geradkettiger, cyclischer oder verzweigter C2-C«rKohlenwasserstorrrest, 
der durch -O, -NM- 



-N- 

I 35 
f 

-NR 1 -, -C(O)-, -C(S)-. 



-if* 
R 3 



1 und 

unterbrochen und mit -OH substituiert sein kann, 

worin 45 
R l wie oben definiert ist, oder gegebenenfalls eine Bindung zu einem zweiwertigen Rest R 3 darsteHt, 
R 3 einen einwertigen oder zweiwertigen geradkettigen, cyclischen oder verzweigten Ci-C2o-Kohlenwasserstorrrest, 
der durch -O-, -NH-, -C(O)-, -C(S)- unterbrochen und mil -OH substituiert sein kann, oder - A-E-R 2 darslclll, worin 
A, E und R 2 wie oben definiert ist, 

wobei die Restc K gleich oder vcrschieden voncinandcr sein konnen, und im Falle, dass K einen dreiwcrtigen Rest 50 
darstellt, die Absattigung der dritten Valenz iiber eine Bindung an den vorstehend genannten organischen Rest, der 
mindestens eine Ammoniumgruppe enthalt, erfolgt, 

d) mindestens einen organischen oder anorganiscben Saurerest zur Neutralisation der aus der(n) Ammoniumgrup- 
pe(n) resultierenden Ladungen 



[0015] In diesen Polysiloxanverbindungen ist vorzugsweise 

K = ein zweiwertiger oder dreiwertiger geradkettiger, cyclischer oder verzweigter C2-C40-Kohlenwasserstoffrcst, der 
durch -O-, -NH-, 

— N — 



55 



60 



-NR 1 -, -C(O)-, -C(S)- unterbrochen und mit -OH substituiert sein kann, worin R l wie oben definiert ist, und wobei die 
Restc K gleich oder verschieden voneinander sein konnen. 

[0016] Es ist weiter bevorzugt daB die Polysiloxanverbindungen, worin der zuvor genannte oiganische Rest, der min- 65 
destens eine Ammoniumgruppe enthalt, als Komponente b) 
ein Rest der allgemeinen Forniel: 



3 
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-N l -F-N l - 



worin N l eine quartare Ammoniumgruppe der allgemeinen Formel 



5 




to ist, worin 



R 4 ein einwertiger oder zweiwertiger geradkettiger, cyclischer oder verzweigter Ci-Cjo-Kohlenwassersioffrest darstellt, 
der durch -O-, -NH-, -C(0)-, -C(S>- unterbrochen und mit -OH substituiert sein kann, 

R 5 ein einwertiger geradkettiger, cyclischer oder verzweigter Ci-C2o-KohlenwasserstofTrest darstellt, der durch -O-, - 
NH-, -C(O)-, -O(S)- unterbrochen und mit -OH substituiert sein kann, oder eine Einfachbindung zu einem zweiwertigen 
15 Rest R 4 oder einem vierwertigen Rest F darstellt, und die Reste R 4 und R 5 innerhalb der Gruppe -N l -F-N ! - sowic in der 
Polysiloxanverbindung gleich oder verschieden voneinander sein kdnnen, 

F = ein zweiwertiger oder vierwertiger geradkettiger, cyclischer oder verzweigter C^^Kohlenwasserstoffirest dar- 
stellt, der durch -O-, -NH-, 




-C(OK -C(S)% eine Siloxankette S\ wobei fur S die oben genannten Beziige gelten, unterbrochen und mit -OH substitu- 
iert sein kann, ein Rest der allgemeinen Formel: 



30 worin R 6 = ein einwertiger oder zweiwertiger geradkettiger, cyclischer oder verzweigter Ct-C3<rKohlenwasserstofrrest, 
der durch -O-, -NH-, -C(O)-, -C(S)- unterbrochen und mit -OH substituiert sein kann, oder eine Einfachbindung zu einem 
dreiwertigen Rest K darstellen kann, 

R 7 ein einwertiger geradkettiger, cyclischer oder verzweigter Ci-C2o-KohlenwasserstofFrest, der durch -O-, -NH- -C(OK 
-C(S)- unterbrochen und mit -OH substituiert sein kann, oder -A-E-R 2 , worin -A-E-R 2 die oben genanntc Bedeulung auf- 
35 weist, 

oder eine Einfachbindung zu einem zweiwertigen Rest R 6 oder zu einem dreiwertigen Rest K darstellt, 
und die Reste R 6 und R 7 gleich oder verschieden voneinander sein konnen, 
oder ein Rest der Formel 



R 23 Wasserstoff, ein einwertiger oder zweiwertiger geradkettiger, cyclischer oder verzweigter Ci-C2(rKohlenwasser- 
stofTrest darstellt, der durch -O-, -NH-, -C(OK -C/S> unterbrochen und mit -OH substituiert sein kann, 
R 24 Wasserstoff, ein einwertiger geradkettiger, cyclischer oder verzweigter Ci-C2o-Kohlenwasserstoffrest darstellt, der 
durch -O-, -NH-, -C(OK -C(S)- unterbrochen und mit -OH substituiert sein kann, oder eine Einfachbindung zu einem 
55 zweiwertigen Rest R 23 darstellt, und die Reste R 23 und R 24 innerhalb der Gruppe -N^F^N 5 - sowie in der Polysiloxan- 
verbindung gleich oder verschieden voneinander sein konnen, 

F l = ein zweiwertiger geradkettiger, cyclischer oder verzweigter Kohlenwasscrstoffrest darstellt, der durch -O-, -NH-, 



-C(0)-, -C/S)- oder durch eine Gruppe -E- unterbrochen sein kann, 

und worin eine Mehrzahl der Gruppen N 5 und F l jeweils gleich oder verschieden voneinander sein konnen, 
enthalt 

[0017] Es sind ebcnfalls bevorzugt Polysiloxanc der allgemeinen Formel (I), 



2S R 6 




40 -N 5 -F l -N $ - 




50 ist, worin 

V 23 Wace. 



65 



•P-N'-F-NV. (D 



worin 



4 
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m = 2 bis 500, 

B = -A-E-K-S-K-E-A- und zusatzlich gegebenenfalis -A-E-A- bzw. -A'-E-A- ist, 

worin S, K, -A-E-, -E-A-, -A-E-A'- bzw. -A'-E-A- und -N l -F-N l wie oben definiert sind, und 

der Anteil der Gruppe -A-E-A'- bzw. -A'-E-A- in der Gruppe B so gewShlt sein kann, dass die Masse von -A-E-A - bzw. - 
A'-E-A- 0 bis 90% der Masse des Polysiloxananteils S im Polymer betragt. 5 
[001 S] Es sind weiterhin bevorzugt Polysiloxanverbindungen der ailgemeinen Formel (II), 

R 2 -E-A-N 2 -K-S-K-N 2 -A-E-R 2 (II) 



worin 10 
S, K, -A-E-, -E-A- und R 2 die oben genannten Bedeutungen aufweisen, und 

N 2 ein organischer Rest, der mindestens eine quartare Ammoni umgruppe enthalt, der ailgemeinen Formel 




15 



ist, worin 

R 8 = ein einwertiger oder zweiwertiger geradkeltigcr, cyclischer oder verzweigter Ci-C^Kohlenwasserstoffrest, der 20 
durch -O-, -NH-, -C(OK -C(S>- unterbrocben und mit -OH substituiert sein kann, 

R 9 ein einwertiger geradkettiger, cyclischer oder verzweigter Ci-C20- K °hlenwasseretofTresi, der durch -O-, -NH-, -C(0> 
, -C(S> unterbrocben und mit -OH substituiert sein kann, oder eine Einfachbindung zu einem zweiwenigen Rest R 8 oder 
zu einem dreiwertigen Rest K darstellt, und die Reste R 8 und R 9 innerhalb der Polysiloxanverbindung der ailgemeinen 
Formel (II) gleich oder verschieden voneinander sein konnen. 25 
[0019] Bevorzugt sind weiterhin Polysiloxanverbindungen der ailgemeinen Formel (HI), 

[K-S-K-N 3 ] ra - (III) 

in der 30 
S, K und m wie oben definiert sind, 

N 3 ein organischer Rest, der mindestens eine quartare Ammoni umgruppe enthalt, der ailgemeinen Formel 
R 10 

it 11 

ist, worin 

R 10 ein einwertiger geradkettiger, cyclischer oder verzweigter Ci-Cjo-KohlenwasserstofFrest, der durch -O-, -NH-, - 40 

C(O)-, -C(S)- unterbrochen und mit -OH substituiert sein kann oder eine Einfachbindung zu K darstellt, 

R u = -A-E-R 2 , worin -A-E-R 2 die oben genannte Bedeutung aufweist. 

[0020] Bevorzugt sind auch Polysiloxanverbindungen der ailgemeinen Formel^), 

-[N 4 -K-S-K-N 4 -A-E-A r ] nj - bzw. -[N^K-S-K-Nf-A'-E-AW (IV) 45 



worin 

m, K, S, -A-E-A'- und -A'-E-A- wie oben definiert sind, und 

N 4 ein organischer Rest, der mindestens eine quartare Ammoni umgruppe enthalt, der ailgemeinen Formel 




55 

ist, worin 

R 12 = ein einwertiger oder zweiwertiger geradkettiger, cyclischer oder verzweigter C i -C2o-Kohlcn wasscrsloffrcsU der 

durch -O-, -NH-, -C(0>, -C(S> unterbrochen und mit OH substituiert sein kann, 

R 13 die Bedeutungen von R 12 aufweisen kann, oder eine Einfachbindung zu K oder R 12 darstellt, 

und die Reste R l2 und R 13 gleich oder verschieden voneinander sein kfinnen. 60 
[0021] Eine weitere bevorzugte Ausfuhrungsform stellen quartare Polysiloxanverbindungen zur Reinigung, Pflege von 
Haut, Haaren und textilen Fasern, enthaltend mindestens eine Polysiloxanverbindung der ailgemeinen Formel (V) dar 

-[N 5 -F l -N 5 -Y-] m (V). 

65 

worin 

Y eine Gruppe der Formel 



5 
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-K-S-K- 
und 

A-E-A'- bzw. -A'-E-A- ist, 

5 worin m, K, S, -A-E-A- und -A'-E-A- wie oben definiert sind, die Gruppen K, S, -A-E-A'- und -A'-E-A- innerhalb der 
Polysiloxanverbindungen der allgemeinen Formel (V) gleich oder verschieden voneinander sein kdnnen, und das molare 
Verh&tnis der Gruppe -K-S-K- und der Gmppe -A-E-A- bzw. -A'-E-A- in der Polysiloxanverbindung der allgemeinen 
Formel (V) von 
100: 1 bis 1 : 100 ist, 
10 N 5 eine Ammoniumgruppe der allgemeinen Formel 

R 23 

-A* 
is #4 

ist, worin 

R 23 Wasserstoff, ein einwertiger oder zweiwertiger geradkettiger, cyclischer oder verzweigter Ci-C 2 o-Kohlenwasser- 
stoffrest darstellt, der durch -O-, -NH-, -C(O)-, -C(S)- unterbrochen und mit -OH substituiert sein kann, 
20 R 24 Wasserstoff, ein einwertiger geradkettiger, cyclischer oder verzweigter CrCio-Kohlenwassersloffrest darstellt, der 
durch -O, -NH-, -C(O)-, -C(S)- unterbrochen und mit -OH substituiert sein kann, oder eine Einfachbindung zu einem 
zweiwertigen Rest R 23 darstellt, und die Reste R 23 und R 24 innerhalb der Gruppe -N^F^N 5 - sowie in der Polysiloxan- 
verbindung gleich oder verschieden voneinander sein konnen, 

F ! = ein zweiwertiger geradkettiger, cyclischer oder verzweigter Kohlenwasserstoffrest darstellt, der durch -O-, -NH-, 

25 



35 



45 



-C(O)-, 

-C(S)- oder durch eine Gruppe -E- unterbrochen sein kann, worin E wie oben definiert ist, 
30 und worin eine Mehrzahl von N 5 und F l jeweils gleich oder verschieden voneinander sein k5nnen. 

[0022] Es wurde erfindungsgemafi spezifisch gefunden, dass die Aufgabe besonders gut von quartaren Polysiloxanver- 
bindungen gelost wird, die enthalten: 



a) mindestens eine Polyalkylenoxid-Struktureinheit der allgemeinen Formeln: 
-A-E-, -E-A-, -A-E-A'- = und/oder -A'-E-A- 



worin A = -CH 2 C(0)0-, -CH 2 CH 2 C(0)0-, -CH2CH2CH 2 C(0)0-, -OC(0)CH r , -OC(0)CH 2 -. -0C(0)CH 2 CH 2 - 
und/oder -OC^CHzCHzCHy 

40 A' = -CH 2 C(0)-, -CH 2 CH2C(0)-, -CHjCHjCHzCXO)-, -C(0)CH r , -C(0)CH2-, -C(0)CH 2 CH r und/oder - 

C(0)CH2CH 2 CH 2 - 

E = eine Polyalkylenoxidgruppe der allgemeinen Formeln: 



-[CHzCHzOVCCHzCHCC^Ojr und/oder 



mit 

q = 1 bis 100, 
50 r= Obis 99, 

q + r = 10 bis 100 

wobei das endstandige Sauerstoffatom der Gruppe A an die endstandige -CH 2 -Gruppe der Gruppe E, und das end- 
standige Carbonyl-Kohlenstoffatom der Gruppe A* an das endstandige Sauerstoffatom der Gruppe E jeweils unter 
Ausbildung von Estergruppen binden, 
55 und/oder mindestens eine endstandige Polyalkylenoxid-Struktureinheit der Formel 

-A-E-R 2 

worin A und E die oben genannte Bedeutung aufweisen, 
60 und R 2 = H, geradkettiger, cyclischer oder verzweigter Ci-C^Kohlenwasserstoffrest, der durch -O- oder -C(0)un- 

terbrochen und mit -OH substituiert und acetylemsch, olefinisch oder aromatisch sein kann, 

b) mindestens ein zweiwertiger oder drei wertiger organischer Rest, der mindestens eine Ammoniumgruppe enthal t, 

c) mindestens eine Polysiloxan-Stmktureinheit der allgemeinen Formel: 

65 
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mitS = io 
worin R l = C r C22-AlkyU d-CVFluoralkyl oder Aryl, 

n = 14 bis 89, und wenn mehrere Gruppen S in der Polysiloxanverbindung vorliegen, diese gleich oder verschieden 
sein kdnnen, 

K = ein zweiwertiger oder dreiwertiger geradkeitiger, cyclischer oder verzweigter C 2 -C4<rKohlenwasserstoffrest, 
der durch O, -NH-, 15 



-N- 



-NR 1 -, -C(OK-C(S>, 



— N - 



und 



r' 

la 



20 



25 



unterbrochen und mil -OH substituiert sein kann, worin 

R 1 wie oben definiert ist, oder gegebenenfalls eine Bindung zu einem zweiwertigen Rest R 3 darstelit, 
R 3 einen einwertigen oder zweiwertigen geradkeltigen, cyclischen oder verzweiglen C ( -C^KohlenwasscrstoffresU 
der durch -O, -NH-, -C(0)-, -C(S> unterbrochen und mil -OH substituiert sein kann, oder -A-E-R 2 darstelit, 
worin A, E und R 2 wie oben definiert ist, 

wobei die Reste K gleich oder verschieden voneinander sein konnen, und im Falle, dass K einen dreiwertigen Rest 
darstelit, die Absattigung der dritten Valenz iiber eine Bindung an den vorstehend genannten organischen Rest, der 
mindcstens eine Ammoniumgruppe enthali, erfolgt, 

d) mindestens einen organischen oder anorganischen Saurerest zur Neutralisation der aus der(n) Ammoniumgrup- 
pe(n) resultierenden Ladungen, zur gleichzeitigen ErhShung dcs Volumens und der Kammbarkeit 
faserartiger Substrate bei der textilen Erstausrustung, der separaten Behandlung von Textilien nach dem Waschpro- 
zeB mil kationischen Weichmachern und der Behandlung von Haaren mil 

Haarpftegeprodukten, wie Shampoos, Conditionern, Gelen, Pumpsprays und Aerosolsprays fiihren. 

[0023] Fiir diese volumengebenden erfindungsgemaBen Verbindungen sind bevorzugt 

n = 24 bis 79 und ganz speziell 24 bis 49, 

q -I- r = 10 bis 50 und ganz speziell 10 bis 40, 

q = 1 bis 99, bevorzugt 1 bis 70, und besonders bevorzugt 1 bis 40, 

r = 0 bis 100, bevorzugt 0 bis 70, besonders bevorzugt 0 bis 40. 

[0024] Eine weitere bevorzugte Gruppe Formulierungen enthalt mindestens eine der linearen polyquaternSren Polysi- 
loxanpolymeren 



PH 3 CH, 



-X (SiO) n Si — X-N-Y-N- 

! L JL 



2A- 



30 



35 



40 



45 



50 



55 



und 



worin 



CH 3 CH 3 



f t 

X — (SiO) n Si — X-N-E-N- - 

I I 

CH, CH, 

X ein zweiwertiger Kohlenwasserstoffrest mit mindestens 4 Kohlenstoffatomen ist, der eine Hydroxylgruppe aufweist 
und der durch ein Sauerstoffatom unterbrochen sein kann, und die Gruppen X in den Wiederholungseinheiten gleich oder 
verschieden sein k6nnen. 



60 



65 
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10 



15 



20 



Y ein zwciwcrtiger Kohlcnwasscrstsoffrcsl mit mindcslens 2 Kohlenstoffaiomen ist, der cine Hydroxylgruppc aufweisen 
und der durch ein oder mehrere Sauerstoff- oder S ticks toffatome unterbrochen sein kann, 

R 1 , R 2 , R 3 , undR 4 gleich oder verschieden sind und Alkylreste mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen oderBenzylreste bedeuten 
oder jeweils die Reste R l und R 3 oder R 2 und R 4 Besiandteile eines verbriickenden Alkylenrestes sein kSnnen, 
R 6 = H oder ein Alkylrest mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen ist, der sauerstoffsubstituiert sein kann, 
E = die Struktur -B-0-(EOx)v(POx)w-R-, 

worin EOx eine Ethylenoxideinheit und POx eine Propylenoxideinheit ist, und 

B = gradkettiges oder verzweigtes C2 bis C6 Alkylen, 

v = 0 bis 200, 

w = 0 bis 200 

v + w > 1 entspricht 

n = 1 bis 1000, worin die n in den Wiederholungseinheiten gleich oder verschieden sein konnen und 
A" ein anorganisches oder organisches Anion bedeuteL 

10025] Vorzugsweise handelt es sich um lineare Polysiloxanpolymere mit den terminalen Gruppen 



X— <SiO) ft Si- 



CH, CH, 



R 1 R 3 

X-N-Y-N a* 

I. K 
R R 



X' (SiO) n Si — X-N-Y-N— 

CH. CH, R R 



2A- 



25 



<jJH 3 (jJH 3 



r 



X — (SIO) n SI — X-N-E-N-H 

I I 
CH 3 CH 3 



I 



X' (SlO) n Si — X-N-E-N— 

CH, CH 3 



30 



unrj/oder 



35 



— X-N-R 6 



40 



45 



50 



S5 



60 



worin X, R l , R 2 , R 3 , R 4 , R 6 , Y, E, A" und n wie oben definiert sind, 

X* ein Kohlenwasserstoffrest mit mindestens 4 Kohlenstoffatomen ist, der eine Epoxygruppe oder eine mit Alkoholen, 
Wasser oder Aminen geoffnete Epoxygruppe aufweist und der durch ein Sauerstoffatom unterbrochen sein kann, und 
R 5 ein Alkylrest mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen ist, und 

wobei die endstandigen Gruppen X in den terminalen Gruppen jeweils an die endstandigen Suckstoffalome der Wieder- 
holungseinheiten und die endstandigen Sticksloffatome in den terminalen Gruppen jeweils an die endstandigen Gruppen 
X der Wiederholungseinheiten binden. 

[0026] Ebenfalls bevorzugt sind cyclische polyquaternare Polysiloxanpolymere der allgemeinen Formel (I) in Formu- 
lierungen zur Reinigung, Pflege von Haul, Haaren und textilen Fasern, enthaltend mindestens eine cyclische Poly si !o- 
xanverbindung, welche folgende Wiederholungseinheiten beinhaltet: 



CH 3 CH3R 1 
{SiO-h SirX-K-Y-} 

(I) 




am 



CH3 CH3 R6 r6 
— (SiO-fe sj-x-'n -E-N 
<^H3 ^3 



x 2 ro.A- 



und/oder linearen Verbindungen der allgemeinen Formel (II) 
i 3 Rl R3 



Zl_( 



CH 3 CH3RI 1 
<!h3 (!H3R2 R 4 



tf 1 "-: 



CH3 CH3R 6 f 6 
— (SiO-h Si-X-*J -ErN 
(!n3 CH3 



Z2 x 2 m A 



(ID 

worin 

X ein zweiwertiger Kohlenwasserstoffrest mit mindestens 4 Kohlenstoffatomen ist, der eine Hydroxylgruppe aufweist 
und der durch ein Sauerstoffatom unterbrochen sein kann, 
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Y ein zweiwertigcr Kohlenwasscrsisoffresl mil mindcsiens 2 KohlensiofTatomen ist, dcrcinc Hydroxylgruppc aufwciscn 
und der durch ein oder mehrere Sauerstoff- oder Stickstoffatome unterbrochen sein kann 

Z 1 ein H, OH, ein Alkyl-, Epoxy- oder ein Alkoxyrest ist, oder die Bedeutung eines Kohlenwasserstoffrestes mil 
mindestens 4 Kohlenstoffatomen hat, der eine oder mehrere Hydroxylgruppe(n) aufweist und durch eine oder mehrere 
Sauersioffatome unterbrochen sein kann oder die Bedeutung des Restes 5 

Rl R3 
-X-A*Y-N x A- 
R2 R4 



Oder R i 

-X-N*R5 * A" 
R2 

R l , R 2 , R 3 und R 4 gleich oder verschieden sind und Alkylreste mil 1 bis 4 Kohlenstoffatomen oder Benzylrestc bcdcutcn 20 
oder jeweils die Reste R l und R 3 oder R 2 und R 4 Bestandteile eines verbriickenden Alkylenrestes sein kdnnen, 
hat, wobei R 5 ein Alkylrest mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen ist, 
Z 2 die Gruppe 

QH3 CH 3 25 

-(io-)„ii-zi 
Ch 3 ch 3 

R 6 H oder ein Alkylrest mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen, der sauerstoffsubstituiert sein kann, 30 
E = die Struktur -B-(OCH 2 CH2)v(OCH 2 CH(CH3))w-OB- mit 
B = gradkettig oder verzweigt C 2 bis Alkylen, 
v = 0 bis 200, 
w = 0 bis 200, 

v + w ^ 1 entspricht 35 

A" ein anorganisches oder organisches Anion 

N = 1 bis 1000 

m = ganze Zahl > 1 und 

s = eine ganze Zahl > 1 bedeuten. 

[0027] SpezieU bedeutel m/(m + s) xlOO = 0,1 bis 99,9%. 40 
X bedeutet be vorzugt ein Rest aus der Gruppe 

-(CH2teOCH2CHCH2- -(CJfetaOCIfeCH- 

OH CH2OH 45 




50 



55 



Y ein Rest -(CH^o-, mil o vorzugsweise von 2 bis 6, 60 
die Gruppen R l , R 2 R 3 , R 4 bevorzugt Methylreste, 
R 6 bevorzugt Wasserstoff, -CH 2 CH 2 OH und -CH 3 . 

Das Strukturelement B wind vorzugsweise durch -CH 2 CH r und -CH 2 CH(CH3)-Einheiten dargestellt. 

[0028] Als Anioncn A' stehen vorzugsweise physiologisch vertretbare anorganische Resie aus der Gruppe bcslchcnd 

aus Chlorid, Bromid, Hydrogensulfat, Sulfat, bzw. organische Reste, aus der Gruppe bestehend aus Acetat, Propionate 65 

Octanoat, Decanoat, Dodecanoat, letradecanoat, Hexadecanoat, Octadecanoat, Oleat. 

[0029] Die Verbindungen liegen vorzugsweise in protonierter Form als Aminsalze vor. 

[0030] Eine andere spezielle Gruppe von polyquartemaren Polysiloxanpolymeren beinhaltet cyclische Verbindungen 
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in Formulierungen zur Reinigung, Pflegc von Haul, Haaren und lextilcn Fascm, cnlhaliend mindestens cine cyclischc 
Polysiloxanverbindung, welche folgende Wiederholungseinheilen (I) bzw. (II) beinhaltet 
(I) cyclische Verbindungen 



CH 3 CH3R 1 

sio-h jji-x-^- 

(I) 



y- 

R4 



CH3 CH3 R6 R6 
— (SiO-h Si-X-N -E-N 
<^3 CH 3 



-is 



x 2 m A- 



und/oder linearen Verbindungen der ailgemeinen Formel (II) 



CH3 CH3RI R3 CH3 CH3R 6 £ 6 

zi- (ico-jh Si-x-l^- y- — — (Sio-i, ShxJn -ErW 

<!^3 (!h3 R 2 K 4 <^3 CH3 



4S 



20 



(ID 



25 



30 



35 



worm 

X ein zweiwertiger Kohlenwasserstofirest mit mindestens 4 Kohlenstoffatomen ist, der eine Hydroxylgruppe aufweist 
und der durch ein Sauerstoffatom unterbrochen sein kann, 

Y ein zweiwertiger Kohlenwasserslof&est mit mindestens 2 Kohlenstoffatomen ist, der eine Hydroxylgruppe aufweisen 
und der durch ein oder mehrere SauerstofT- oder Stickstoffatome unterbrochen sein kann 

Z 1 ein H, OH, ein Alky!-, Epoxy- oder ein AlkoxyTest ist, oder die Bedeutung eines Kohlenwasserstoffrestes mit minde- 
stens 4 Kohlenstoffatomen hat, der eine oder mehrere Hydroxy lgruppe(n) aufweist und durch eine oder mehrere Sauer- 
stoffatome unterbrochen sein kann oder die Bedeutung des Restes 



Rl R3 
-X-A*Y-N 
R2 k4 



x A* 



40 oder 



45 



50 



55 



60 



65 



Rl 
-X-N -R5 
R2 



x A- 



hat, wobei R 3 ein Aikylrest mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen ist, 
Z 2 die Gruppe 

<?H3 CH 3 

-(SiO-)n Lzl 

CH3 CH3 

R l , R 2 , R 3 und R 4 gleich oder verschieden sind und Alkylreste mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen oder Benzylreste bedeuten 
oder jeweils die Reste R l und R 3 oder R 2 und R 4 Bestandteile eines verbriickenden Alkylenrestes sein konnen, hat, 
wobei R 5 ein Aikylrest mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen ist, 
Z 2 die Gruppe 

R 6 H oder ein Aikylrest mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen, der sauerstoffsubstituiert sein kann, 

E = die Struktur -B-(OCH 2 CH 2 )v(OCH2CH(CH3) w -0-B- mit 

B = gradkettig oder verzweigt C 2 bis C6 Alkylen, 

v = 0 bis 200, 

w = 0bis 200, 

v + w ^ 10 entspricht 

v + WeHcktiv ^ 10 bis 100 entspricht 

A" ein anorganisches oder organisches Anion 

n = 9 bis 99 

m = g arize Zahl > 1 und 

s = eine ganze Zahl > 1 bedeuten. 
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[0031] v + w cffckliv isl hierbci die effekuvc Liuigc der Alkylenoxideinheit in cincm nichl sucng altemiercndcn Block- 
copolyraer unter Beriicksichtigung der Haufigkeit des Einbaus. Wenn in einem erfindungsgemaBen Polymer mil einer Si- 
liconkettenlange n = 50 zusatzlich Alkylenoxidblocke der Kettenlange v+w = 160 mit einer Haufigkeit von 25% (Faktor 
0.25) eingebaut werden, dann betragt v + Wcffeknv = 40. 

[0032] Bevorzugt stehen in diesen volumengebenden Polysiloxanpolymeren fur 5 

n = 24 bis 79, ganz speziell n = 24 bis 49, 

v+Weff c ktiv = 10 bis 50, ganz speziell v+w effe ktiv = 10 bis 40, 

v 0 bis 100, bevorzugl 0 bis 70, und besonders bevorzugt 0 bis 40, 

w 0 bis 100, bevorzugt 0 bis 70, besonders bevorzugt 0 bis 40. 

[0033] Die ausgewahlten Reste fuhren gleichzeitig Erhohung des M>lumens und der Kammbarkeit faserartiger Sub- 10 
strate bei der textilen Erstausrtf stung, der separaten Behandlung von Textilien nacb dem WaschprozeB mit kauonischen 
Weichmachern und der Behandlung von Haaren mit Haarpflegeprodukten, wie Shampoos, Conditionern, Gelen, Pump- 
sprays und Aerosolsprays. 

[0034] Die erfindungsgemaBen Formulierungen konnen in verschiedenen Darreichungsformen fur die Faserbehand- 
lung hergestellt werden. Bevorzugt werden die quartaren Polysioxanverbindungen als kosmctischc Formulierungen zur 15 
Behandlung keratinhaltiger Substrate wie z B. Haare und Haut als Reinsubstanz, alkoholische oder polyalkoholische 
Losung oder als Emulsion eingearbeitet und zur Anwendung. Die Verwendung einer alkoholischen Losung oder einer 
Emulsion ist vorteilhaft Abhangig von den verwendeten RohslofFen, Hilfsstoffen sowie des Mischverfahrens bei der 
Herstellung, werden klare, triibe und weiBe Formulierungen erhalten. Bevorzugt mi sent man die quartaren Polysiloxane 
in alkoholische Losungen oder Emulsionen. Die Losung konnen unter ^rwendung der in der chernischen Technik ubli- 20 
chen Ruhrer und SicherheitsmaBnahmen im Umgang mit Losemitteln erfolgen (UUmann's Enzyklopadie). 
[0035] Die Emulsionen erzeugt man mit den Standard Erauigiermaschinen aber auch z. B. mit einem Hochdruckstrahl- 
dispergator. In besonders ausgewShlten Fallen konnen Mikroemulsionen bevorzugt sein. 

[0036] Die quartaren Polysiloxane konnen bei der Herstellung der selbst als Ernulgator dienen bei Formulierungen zur 
Reinigung, Pflege von Haut, Haaren und textilen Fasem dienenden die mindetens eine quartare Polysiloxanverbindung 25 
enthalten Mischungen. 

[0037] Die Formulierungen umfassen hierbei sogenannte "Rinse-off' Produkte wie z. B. 2-in- 1 Shampoos, Body Wash 
und HaarspiUungen zur Nachbehandlung von Haar nach der Reinigung oder dem Farben oder der Vbrbehandlung von 
Haar vor der Blcichung der Lockung oder Entkrauselung, sowie sogenannte "Leave-in" Produkte wie Haarkurcn, Pfle- 
gecremes, Frisiercremes, Haargele, Haarstylingprodukte, Haarfestiger, Haarsprays, Pumpsprays, FSnwellmittel und 30 
Fonfestiger. Haare bedeutet alle keratinhaltigen Fasern, inbesondere aber menschliches Haar. 

[0038] Bei den Inhaltsstoffen der Formulierungen unterscheidet man Silikone, Tenside und Hilfsstoffe. Jeder dieser In- 
haltsstoffe kann entweder allein oder in Kombination mil weiteren Inhaltsstoffen verwendet werden und stent fur zusatz- 
liche Funktionen in den Formulierungen, die zur Reinigung, Pflege von Haut, Haaren und textilen Fasem dienen und 
mindestens eine quartare Polysiloxanverbindung enthalten. 35 

Silikone 



[0039] Mit Silikonen sind cyclische, lineare und verzweigte Polydimethylsiloxane mit einer Viskositat von 
0.65-60.000.000 mPas bei 25°C sowie deren Mischungen wie z. B. die Baysilone M Ole (M5 bis M 3.000.000) und SF 40 
1214, SF 1236, SF 1276 und CF 1251 von GE Bayer Silicones, zu verstehen. 

[0040] Ebenfalls geeignet sind feste Silikone, sogenannte MQ Harze, wie z. B. SR 1000 von GE Bayer Silicones und 
deren Losungen in Ldsungsmitteln wie den oben genannten Silikone und aliphatischen Losungsmitteln wie z. B. Isodo- 
dekan. 

[0041] Ebenfalls geeignet sind organofunktionelle Silikone, wie Alkyl-, Aryl-, Arylalkyl-, Phenyl-, Fluoralkyl-, Ami- 45 
noalkyl- und Polyether-modifizierte Silikone wie die Typen SF 1632, SF 1642, SF 1555, Baysilone CF 1301, Baysilone 
PK 20, FF 157, SF 1708, Baysilone OF 7747, SF 1 1 88A, SF 1288 und SF 1388 von GE Bayer Silicones. 

Tenside 

50 

[0042] Tenside als Inhaltstoffe kosmedscher Formulierungen werden beschrieben in A. Domsch: Die kosmeuschen 
Praparate, Verlag fiir Chem. Industrie, 4. Auflage, 1992, im Kosmetikjahrbuch 1995, Verlag fiir chemische Industrie, 
1995, und H. Stache, Tensidtaschenbuch, 2. Auflage, Carl Hanser Verlag, 1981. 

Anionische Tenside 55 



[0043] Exemplarisch jedoch nichl Umitierend sind folgende anionische Tenside als Bestandtcil der Formulierungen ge- 
eignet: 

Alkylsulfate, Alkylethersulfate, Alkarylsulfate, Olefinsulfonate, Alkylamidethersulfate, Acylisethionate, Acylglutamate, 
Alkyl-ether-carboxylate, Methyl tauride und Tauride, Sarkoside, Sulfosuccinate, EiweiBfettsSurekondensate, Alkylp- 60 
hosphate und Alkyletherphosphate. Hierbei konnen die freien Sauren sowie deren Alkalimetall, Magnesium, Ammo- 
nium und Mono-, Di- und Triethanolaminsalze verwendet werden. 

Die Alkyl und Acylgruppen enthalten typischerweise 8-18 C-Atome und konnen ungesattigt sein. Die Alkylethersulfate, 
Alkylamidelhcrsulfate, Alky lethcrcarboxy late und Alkyletherphosphate kdnnen 1-10 Elhylenoxid- oder Propylcnoxid- 
oder eine Kombination aus Elhylenoxid- und Propylenoxideinheiten enthalten. 65 
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Amphotcrc Tensidc 

f 0044] Exemplarisch jedoch nicht iimiuerend sind folgende amphotere Tenside als Bestandieil der Formulierungen ge- 
eignet: 

5 Alkylbetaine, Alkylamidobetaine, Sulfobetaine, Acetate und Diacetate, Imidazoline, Propionate und Alkylaminoxide. 
Die Alkyl- und Acylgruppen enthalten hierbei 8-19 C-Atome. 

Nichtionische Tensidc 

10 [0045] Exemplarisch jedoch nicht limitierend sind folgende nichtionische Tenside als Bestandieil der Formulierungen 
geeignet: 

Alkylethoxylate, Arylethoxylate, ethoxylierte Ester, Polyglykolamide, Polysorbate, Glycerinfettsaure-Ethoxylate, Al- 
ky Iphenolpolyglycolether und Zuckertenside wie z. B. Alkylglycoside. 

15 Kationische Tenside 

[0046] Bei kationischen Tensiden wird unterschieden zwischen reinen kationischen Tensiden und kationischen Poly- 
meren. 

20 Reine kationische Tenside 

(0047] Exemplarisch jedoch nicht limitierend sind folgende nichtionische Tenside als Bestandteil der Formulierungen 
geeignet: 

Monoalkylquats, Dialkylquats, Trialkylquais, Tetraalkylquats, Benzylammoniumsalze, Pyridinsalze, Alkanolammoni- 
25 umsalze, Imidazolinsalze, Oxazolinsalze, Thiazolinsalze, Salze von Arninoxiden, SuLfonsalze. 

Kationische Polymere 

[0048] Insbesonderc fur 2-in-l Shampoos werden neben den reinen kationischen Ibnsiden auch kationisch modifi- 
30 zierte Polymere eingesetzt. Eine umfassende Beschreibung dieser Polymere liefem US 5,977,038 und WO 01- 
41720 Al. Bevorzugt sind hierbei kationische Poly aery lamide, kationische EiweiBderivate, Hydroxy alky lcelluloseether 
und kationische Guar Deri v ate. Besonders bevorzugt sind kationische Guar Derivate mit dem CTFA Namen Guar Hy- 
droxypropyltrimonium Chloride. Diese lypen sind erhaldich unter den Handelsnamen Cosmedia Guar C 261 (Henkel), 
Diagum P 5070 (DiamaJl), Jaguar C-TYpen und Jaguar EXCEL von Rhodia. 

35 

Hilfsstoflfe 

[0049] Hilfsstoffe als InhaltstofFe kosmetischer Formulierungen werden beschrieben in: A. Domsch, Die kosmetischen 
Praparate, Verlag fiir chem. Industrie, 4. Auflage, 1992 und in: Kosmetikjahrbuch 1995, Vferlag fiir chemische Industrie, 
40 1995. 

[0050] Exemplarisch jedoch nicht limitierend sind folgende Hilfsstoffe als Bestandteil der Formulierungen geeignet: 
Anorganische und organische Sauren, Basen und Puffer, Salze, Alkohole wie z. B. Ethanol, Isopropanol, Ethylenglykol, 
Polyethylenglykol, Propylenglykol, Polypropylenglykol, Glykolether und Glycerin, Verdicker, Stabihsaiorcn fiir Eraul- 
sionen wie z. B. Xanthan Gum, Ruckfetter, Konserviemngsmittel, Schaumstabilisatoren, Entschaumer, Perlglanz und 
45 Trubungsmittel, Kollagenhydrolysat, Keratinhydrolysat, Seidenhydrolysat, Andschuppenwirkstoffe wie z. B. Zinkpyrit- 
hion, SalicylsSure, Selendisulfid, Schwefel und Teerpraparate, polymere Emulgatoren, Vitamine, Farbstoffe, UV Filler, 
Bentonite, Parfumole, Duftstoffe, Styling Polymere, Feuchugkeitsspender, Pflanzenextrakte und weitere naturliche oder 
naturidentische Rohstoffc. 

[0051] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist die Anwendung einer kosmetischen Formulierung, welche minde- 
50 stens eines der Silikonquats enthalt zur Vferbesserung der Kondidonierung von Haut und Haarcn, zur Vcrringcrung der 
NaB- und Trockenkammkrafte des Haares sowie zur Volumensteigerung des Haares. 

Beispiele 

55 Beispie) 1 

[0052] In Analogie zu Beispicl 8 der WO 02/10257 wird ein Polymer der Struktur 



60 



65 
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(CH 2 CH 2 0). 



J^CH 2 - — 



10 



15 



wie folgt synthetisiert. 

la) 21 1,1 g (0,15 mol Epoxygruppen) eines Epoxysiloxans der durchschnittlichen Zusammensetzung 




20 



25 



und 15,2 g (0,15 mol) N-Methylpiperazin wurden in 225 ml i-Propanol gelost und 4 Stunden auf 90°C erhitzL Nach 
Beendigung der Reaktion wird das Losungsmittel durch DestiUation im Wasserstrahl- und abschlieBend Olpumpen- 30 
vakuum entfernt. Es werden 217 g eines klaren, gelblichen Produktes der Slmktur 




35 



40 



erhalten. 



45 



l3 C-NMR 



S ubstmktur shift (ppm) 

-CH(OH>- 66,07 

-CH(OH)-CH 2 -N- 60,74 

-CH(OH)-CH 2 -N-CH 2 - 53,20 

-CH(OH)-CH2-N-CH 2 -CH2- 55,10 

CH 3 -N= 45,87 



50 



55 



lb) 250 g (0.554 mol OH-Gruppen) eines Polyethylenglycols mit einem mittleren Molekulaigewicht von 
900 g/mol (ca. 20 Ethylenoxid-Einheiten) wurden unter StickstofFbei Raumtemperatur vorgeiegL Unler intensiven 
RUhren wurden innerhalb 30 Minulen 68.8 g g (0.61 mol) Chloressigsaurechlorid zugetropft. WShrend des Zutrop- 60 
fens stieg die Temperatur auf 80°C an und eine intensive HCl-Entwicklung setzte ein. Nach Beendigung des Zutrop- 
fens wurde der Ansatz 60 Minuten auf 1 10°C erhitzt. AbschlieBend wurden alle bis 1 10°C und bei 20 hPa siedenden 
Bestandteile abdestilliert Es wurden 273 g einer farblosen, viskosen Flussigkeit der mittleren Zusammensetzung 

aCH 2 C(0)0(CH 2 GH 2 0)2oC(0)CH2Cl 65 

erhalten, welche nach mehreren Tagen kristallisiert. 

1c) 75.4 g (25 • 10" 3 mol) des a,w-Aminosiloxans gemafi Beispiel la) und 24.4 g (6,5 • 10~ 3 mol) des a,w-ChIores- 
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sigsaureesiers gemaB Bcispicl lb) wurdcn unler SuckstofT in 300 ml i-Propanol gclosl und 11 Slundcn auf Riick- 
fluBtemperatur erhitzi. Nach Beendigung derReaktion wurden alle bis 40°C bei 20 hPa siedenden Bestandieile ent- 
fernL Es wurden 99.2 g eines bemsteinfarbenen Wachses erhalten. 

Id) 50 g dererfindungsgemaBen Verbindung wurde mil 29.7 g Renex 36 und 5.1 g Rcnex 30 (beide erhaitlich von 
5 Uniquema) versetzt und bei 80°C gerflhrt AnschlieBend wurde innerhalb von 10 Minuten eine Losung von 1.1 g 

Eisessig und 0.8 g Nalriumacetat in 28.2 g Wasser unter RQhren bei 50°C zugetropft. Nach AbkUhlung auf Raum- 
temperatur wurde eine klare, gelbe Mikroemulsion mil einer Viskositat bei 25 °C von 200 mPas (Beispiel 1) erhal- 
ten. Die Emulsion war lagers tabil bei 50°C und mil Wasser verdiinnbar im Vernal tnis 100 Teilc Wasser zu cincm 
Teil Emulsion. 

10 

Beispiel 2 



15 



20 



25 



30 



[0053] In einem 1 Liter Dreihalskolben werden 24 g Wasser und 4,1 8 g (0,048 mol tertiare Aminogruppen) N,N,N\N- 
Tetramemyl-l,6^hexandianrin und 3.8 g (0,012 mol primare Aminogruppen) eines unter dem Handelsnamen Jeffamin® 
ED 600 erhaltlicben Alkylenoxidderivates der Struktur 

H 2 NCH(CTl 3 )CT2[OCH2CW^^ 
mit a+b = 3.6 

bei Raumlemperatur vorgelegL Innerbalb von 5 Minuten werden 12,0 g (0,03 mol) Dodecansaurc in Form einer 50%igcn 
Losung in 2-Propanol und 1,8 g (0,03 mol) Essigsaure zugesetzt Nach Erwarmung des Ansatzes auf 50°C werden inner- 
halb von 30 Minuten 194,1 g (0,06 mol Epoxygruppen) eines Epoxysiloxans der durchschnittlichen Zusammensetzung 




und 30 ml 2-Propanol zugetropft. Die gelbe, triibe Mischung wird fur 6 Stunden auf RuckfluBtemperatur erhitzi. Nach 
Entfernung aller bis 100°C/2 mmHg in Vakuum fliichu'gen Bestandieile werden 204 g eines farblosen, triiben Materials 
35 erhalten, welches folgende Strukturelemente enthSlt 



40 



45 



so 



60 



65 



1 ^OH 




HO^ ,+ 



-N(CH 3 )2f 



H2N^ CH(CH 3 )CH2 [OCH 2 CH(CH3)] a (OCH 2 CH2)9[ OCH2CH(CH 3 )Jb fafe 



2 CH3(CH 2 )10COO- 
55 2 CH3COO- 

a + b = 3.6 




HC^ 



50 g der erfrindungsgemaBen Verbindung wurde mit 29.7 g Renex 36 und 5. 1 g Renex 30 (beide erhaitlich von Uni- 
quema) versetzt und bei 80°C geriihrt. AnschlieBend wurde innerhalb von 10 Minuten eine Losung von 1.1 g Eisessig 
und 0.8 g Nalriumacetat in 28.2 g Wasser unter RQhren bei 50°C zugetropft. Nach AbkUhlung auf Raumlemperatur 
wurde eine klare, gelbe Mikroemulsion mit einer Viskositat bei 25°C von 5000 mPa - s erhalten. Die Emulsion war la- 
gerstabil bei 50°C und mit Wasser verdiinnbar im Verhaltnis 100 Teile Wasser zu einem Teil Emulsion. 
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Beispiel 3 

[0054] In einem 250 ml Dreihalskolben werden 49.33 g 2-Propanol, 3. 1 g Wasser und 0.53 g (6. 12 mmol tertiare Ami- 
nogruppen) NJ^^'^-Tetramethyl-l.e-hexandiamin, 0.81 g (0,76 mmol primare Aminogruppen) eines unter dem Han- 
delsnamen Jeffamin® ED 2003 erhaltlichen Alkylenoxidderivates der Struktur 

H 2 N<^(Oi 3 )CH 2 [CK:H 2 CH^^^ 

mit a+b = 6 

0.1 g einer 45%igen wassrigen Trimethylaminlosung (0.76 mmol tertiare Aminogruppen), 0.76 g (3.82 mmol) Dodecan- 
saure und 0.23 g (3.82 mmol) Essigsaure (3.82 mmol) bei Raumtemperatur vorgelegL Nach Erwarmung auf 50°C wer- 
den innerhalb 15 Minuten 50 g (7.64 mmol Epoxygruppen) eines Epoxysiloxans der durchschnittlichen Zusammensei- 
zung 




zugetropft Die triibe Mischung wird fur 9 Stunden auf RuckfluBtemperatur erhitzt. Es werden 101 g eines truben, zwei- 
phasigen Materials erhalten, welches ein Siliconpolymer mit folgenden Strukturelementen enthalt 





1 CH3(CH2)10COO 1 CH3COO- 
50 g dcr erfindungsgemaBen Verbindung wurde mit 29.7 g Renex 36 und 5.1 g Renex 30 (beide erhaltlich von Uni- 
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quema) verse tzt und bei 80°C geruhrt. AnschlicBend wurde innerhalb von 10 Minulcn cine Losung von 1.1 g Eiscssig 
und 0.8 g Nairiumacetat in 28.2 g Wasser unter Rtihren bei 50°C zugetropft. Nach Abktihlung auf Raumtemperatur 
wvirde eine klare, leicht gelbe Mikroernulsion mil einer ViskositSt bei 25°C von 20000 mPas erhalten. Die Emulsion war 
lagerstabil bei 50°C und mit Wasser verdOnnbar im Verhaltnis 100 Teile Wasser zu einem Teil Emulsion. 

Beispiel 4 

Hersiellung eines Shampoos 



io Tabelle 1 

Herstellung der zu priifenden Shampoos 





[in Gewichts % ] 


.•» r • 




■."«?-.. 


0 


£ 


15 


Ammonium Lauryl Sulfate (26%) 


24 


24 


24 


24 


24 




Ammonium Lauieth Sulfate (28%) 


14.3 


14.3 


14.3 


14.3 


14.3 


20 


Cocoamidopropyl Betaine (35%) 


11.43 


11.43 


11.43 


11.43 


11.43 




Polyquaternium- 10 


0.5 


0.5 


0.5 


0.3 


0.5 


25 


Guar Hydroxypropyltrimonium 
Chloride 








0.2 




30 


Beispiel 2 (43.5% Silikon) 




4.6 








Beispiel 3 (43.5% Silikon) 
ABIL Quat 3272 (50% Silikon)* 






4.6 


4.6 


4 


35 


Wasser 


49.77 


45.17 


45.17 


45.17 


45.77 



* Nicht erfindungsgema&es Silikonquat von Fa. Goldschmidt 

R(OI 3 )2N<:Hrai(OH)-«*rO-^ 

[0055] Kammkraftmessungen wurden mit einem Diastron Combing Force Analyzer durchgefilhrt Hierzu wurden je 
45 untersuchtem Beispiel ein 5 g Haarbiindel von ungefarbtem, natiirlicb braunem Europaischen Haar mit "Neutrogena" 
Shampoo vorgewaschen und anschlieBend wurde die NaBkarnmkraft [Kammkraft (naB, Neutrogena)] filr jedes Haarbiin- 
del gemessen. Dann wurden die Haarbiindel mit 2 g der jeweiligen TestformuUerung und ein Haarbiindel mit "Neutro- 
gena" als Referenz 30 Sekunden iang gewaschen, fur 1 Minute mit flieBendem Leitungswasscr nachgewaschen. Damn 
anschlieBend wurde die NaBkammkraft [Kammkraft (naB, Probe) bzw. Kammkraft (naB, Referenz)] gemessen. Nach 
50 24stundiger Trocknung bei Raumtemperatur wurden dann die Irockenkanunkraite gemessen. Hicrbei wurde auch das 
mit "Neutrogena" gewaschene Haarbiindel als Referenz getrocknet und gemessen um dessen Trockenkarnmkraft 
[Kammkraft (trocken, Referenz)] zu ermitteln. 

[0056] Die Reduzierung der NaBkammkrafte der untersuchten Beispiele wurde dann nach folgender Formel bezogen 
auf das jeweiuge mit "Neutrogena" gewaschene Haarbiindel berechnet: 

55 

Nasskaininkraftreduzierung, % = 1 - [Kammkraft (naB, Probe)/Karnmkraft (naB, Neutrogena)] 
[0057] Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind in Tabelle 2 dargesteUt. 

60 



65 
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Tabelle2 



Beispiel 


Nasskammkraftreduzierung, 
[%] 


Neutrogena 


0 


A 


-50.6 


B 


30.5 


C 


68.5 



15 

[0058] Die Reduzierung der Trockenkanuxikrafte der untersuchten Beispiele wurde dann nach folgender Formel be- 
rechnet: 

Trockenkaramkraf t = 1 - Kannnkraft (tmrkr.n, Rrispiftl) * KSnimkraft (naR, Nr.nrrogfina) 

Kammkraft (trocken, Referenz) * Kammkraft (naB, Referenz) 20 

[0059] Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind in Tabelie 3 dargestellt. 

Handle 3 



Beispiel 


Nasskammkraftreduzierung, % 


Neutrogena 


0 


A 


50.2 


C 


53.5 


D 


83.1 



[0060] Zur Messung des Haarvolumens wurde der Diastron Combing Farce Analyzer mit einem Ringsystem mit einem 
Durchmesser von 16 mm zur Messung des Haarvolumens besluckt. Die trockenen Haarbundel wurden durch dieses 
Ringsystem hindurchgezogen und die hierzu beoougten Krafte als Kraft (Beispiel) gemessen. Beispiel E wurde hierbei 
als Referenzformulierung verwendet und das relative Volumen der untersuchten Beispiel mil der fur diese Referenz ge- 40 
messenen Kraft (Referenz) wie folgt ermitteit: 

Relatives Volumen = Kraft (Beispiel)/Kraft (Referenz) 

[0061] Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind in Tabelie 4 dargestellt. 45 



T\ibelle4 



Beispiel 


Relatives Volumen 


B 


1.3 


C 


2.9 


E 


1 



[0062] Die mit Formulierung A, C und D bebandelten und getrockneten Haarbundel wurden daruber hinaus noch ei- 
nem Panel bestebend aus 10 Personen zur Evaluierung des Gefuhls, des Volumens und des Glanzes vorgelegL Beim Ge- 
fuhl bevorzugten 7 Testpersonen Formulierung D und 3 Formulierung C Beim Vblumen bevorzugten 8 Testpersonen 60 
Formulierung C, 1 Testperson Formulierung D und 1 Testperson Formuberung A. Bei der Evaluierung des Glanzes der 
vorgelegten Haarbundel bevorzugten 6 Probanden Formulierung C und 4 Probanden Formulierung D. 
[0063] Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass der Einsatz der erfindungsgemaBen Silikonquats zu einer deuUich messba- 
ren Reduzierung der NaB- und TYockenkaminkrafie fiihrl. Daruber hinaus fuhrt der Einsatz der erfindungsgemaBen Sili- 
konquats zu einer meBbaren Zunahme des Haarvolumens und des Glanzes. Die zusatzliche Verwendung eines kationi- 65 
schen Polymers wie Guar Hydroxypropyltrimonium Chlorid fiihrt zu einer weiteren \ferbesserung der Konditionierung 
des Haares. 
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Bcispicl 5 
Herstelluog einer Haarspulung 

Gewichts-% 



10 



15 



20 



25 



30 



m | All 1 1 

Cetyl Alkohol 


3 


o 
3 


3 


3 


3 


Ceteareth-20 


3 


3 


3 


3 


3 


Beispiel 1 (43.5% Silikon) 


4.6 










Beispiel 2 (43.5% Silikon) 




4.6 








Beispiel 3 (43.5% Silikon) 






4.6 






SME 253 (20% Silikon)* 








10 




ABIL Quat 3272 (50% Silikon)** 








4 




Wasser 


89.4 


89.4 


89.4 


84 


90 



35 * 20% nichtionische Microemulsion eines aminofunktionellen Silikondls 
(Amodimethicone .) mit einem Amingehatt von 0.8 MilliSquivalenten pro g. 
*» Nicht erfindungsgema&es SiUkonquatvon Fa. Goldschmidt 

40 R(ai 3 ) 2 N<:H 2 -ai(OH)-CH^ 

[0064] Die Formulierungen wurden hinsichtlich der NaB- und TrockenkammkrSfte sowie des Volumens wie in Bei- 
spiel 4 bcschricben untersuchL Die Ergebnisse sind in Tabelle 4 zusammengefafil. 



45 






Tabelle 4 






Beispiel 


Nafikammkraft- 


Trockenkammkraft- 


Relatives 


SO 




reduzierung, % 


reduzierung, % 


Volumen 




A 


21.8 




3 




B 


64.8 


83.2 


0.9 


S5 


C 


75.7 


45.0 


0.8 




D 


77.2 


62.3 


1 


60 


E 


63.5 


66.7 


1.4 



[0065] Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass der Einsatz der erfindungsgemafien Silikonquats zu einer deutlich mefiba- 
ren Reduzierung der NaB- und TYockenkammkrafte ftihrL Darttber hinaus fuhrt der Einsatz der erfindungsgemaBen Sili- 
konquats zu einer meBbaren Zunabme des Haarvolumens. Ein \fergleicb der Haarbiindel mit der mit "Ncutrogcna" gc- 
65 waschenen Referenz aus Beispiel 4 zeigt eben fails eine Zunabme des Glanzes. 
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Patcntanspruchc 

1. Formulierungen zur Reinigung, Pflege von Haul, Haaren und textilen Fasern, enthaltend mindestens eine Poly- 
si lox an verbindung, welche besteht aus: 

a) mindestens eine Polyalkylenoxid-Struktureinheit der allgemeinen Formeln: 5 
- A-E-, -E-A-, -A-E-A'- und/oder -A'-E-A- 

worin 

A = -CH2C(0)0-, -CU 2 CH 2 C(0)CK -CH 2 CH 2 CH 2 C(0)CK -OC(0)CH r , -OC(0)CH 2 -. -OC(0)CH 2 CH 2 - 
und/oder -OC(0)CH 2 CH2CH 2 - 

A' = -CH 2 C(0>, -CH 2 CH 2 C(OK -CH 2 CH 2 CH 2 C(0)- t -C(0)CH 2 -, -C(0)CH r , -C(0)CH 2 CH 2 - und/oder - 10 
C(0)CH 2 CH 2 CH 2 - 

E = eine Polyalkylenoxidgruppe der allgemeinen Formeln: 
-rCH2CH 2 0] q -[CH 2 CH(CH 3 )0] r und/oder 
-[OCHCCHa^JrtOCHzCHJq- 

mit 15 
q = 1 bis 200, 
rObis 200, 

wobei das endstandige SauerstoflFatom der Gruppe A an die endstandige -CH 2 -Gruppe der Gruppe E, und das 
endstandige Carbonyl-Kohlensloffatom der Gruppe A' an das endstandige Sauerstoffatom der Gruppe E je- 
weils unter Ausbildung von Estergruppen binden, 20 
und/oder mindestens eine endstandige Polyalkylenoxid-Stmktureinheit der Formei 
-A-E-R 2 

worin A und E die oben genannte Bedeutung aufweisen, 
und 

R 2 = H, geradketuger, cyclischer oder verzweigter C r C^Kohlen wasserstoffrest, der durch -O- oder -C(0)un- 25 
terbrochen und mit -OH substituiert und acetylenisch, olefinisch oder aromatisch sein kann, 

b) mindestens ein zweiwertiger oder dreiwertiger organischer Rest, der mindestens eine Ammoniumgruppe 
enthalt, 

c) mindestens eine Polysiloxan-Strukturcinheit der allgemeinen Formcl: 

-K-S-K-, 30 

mit 

S = 



It 



R 1 



I 
It 



35 



40 



wonn 

R l « Ci-Cir AlkyU Ci-C^-Fluoralkyl oder Aryl, 

d = 1 bis 1000, und wenn mehrere Gruppen 8 in der Polysiloxanverbindung vorliegen, diese gieich oder ver- 
schieden sein konnen, 

K = ein zweiwertiger oder dreiwertiger geradkettiger, cyclischer oder verzweigter CVQo-Kohlenwasserstoff- 
rest, der durch -O-, -NH- 

t 

-NR 1 -, -CXOK -C(S>, so 
' und r3 55 



unterbrocben und mit -OH substituiert sein kann, worin 

R l wie oben definiert ist, oder gegebenenfalls eine Bindung zu einem zweiwertigen Rest R 3 darsteLlt, 
R 3 einen einwertigen oder zweiwertigen geradkettigen, cyclischen oder verzweigten Ci-C^Kohlenwasser- 
stofTrest, der durch -O-, -NH-, -C(0>, -C(S)- unterbrochen und mit -OH substituiert sein kann, oder -A-E-R 2 60 
darstellt, worin A, E und R 2 wie oben definiert ist, 

wobei die Reste K gieich oder verschieden voneinander sein k&nnen, und im Falle, dass K einen dreiweitigen 
Rest darstellt, die Absattigung der dritten Valenz iiber eine Bindung an den vorstehend genannten organischen 
Rest, der mindestens eine Ammoniumgruppe enthalt, crfolgt, 

d) mindestens einen organischen oder anorganischen Saurerest zur Neutralisation der aus der(n) Ammonium- 65 

gmppe(n) resultierenden Ladungen. 
2. Formulierungen zur Reinigung, Pflege von Haut, Haaren und textilen Fasern, enthaltend mindestens eine Poly- 
siloxanverbindung gemaB Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB vorzugsweise K = ein zweiwertiger oder drei- 
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wcrtiger geradkettiger, cyciischer oder verzweigter C2-C4a-Kohlenwasserstoflfrest, dcr durch -O-, -NH-, 

-r 

r 

-NR 1 -, -C(OK -C(S> unterbrochen und mit -OH substituiert sein kann, worin R l wie oben definiert ist, und wobei 
die Reste K gleich oder verschieden voneinander sein konnen. 

3. Formulierungen zur Reinigung, Pflege von von Haul, Haarcn und tcxlilcn Fascm, cnlhaltcnd mindcsiens eine 
Polysiloxanverbindung geraaB Anspriichen 1 und 2, dadurch gekennzeicbnet, daS der zuvor genannte organische 
10 Rest, der mindestens eine Ammoniumgmppe enthalt, als Komponente b) 

ein Rest der allgemeinen Formel: 
N'-F-N 1 - 



15 



20 



40 



55 



60 



worin 

N 1 eine quartfire Ammoniumgruppe der allgemeinen Formel 



ist, worin 

R 4 ein einwertiger oder zweiwertiger geradkettiger, cyciischer oder verzweigter Ci-C2rrKohlenwasserstoft¥est dar- 
stellt, der durch -O, -NH-, -C(O)-, -C(S)- unterbrochen und mil -OH substituiert sein kann, 
R 5 ein einwertiger geradkettiger, cyciischer oder verzweigter Ci-C2o-Kohlen wasserstoffrest darstellt, der durch -O-, 
25 -NH-, -C(OK -C(S)- unterbrochen und rait -OH substituiert sein kann, oder eine Einfachbindung zu einem zwei- 

wertigen Rest R 4 oder einem vierwertigen Rest F darstellt, und die Reste R 4 und R s innerhalb der Gruppe -N^F-N 1 - 
sowie in der Polysiloxanverbindung gleich oder verschieden voneinander sein ktinnen, 

F = ein zweiwertiger oder vierwertiger geradkettiger, cyciischer oder verzweigter C 2 -C;jo-Kohienwasserstoffi-est 
darstellt, der durch -O-, -NH-, 

30 



-C(O)-, -C(S)-, eine Siloxanketle S, wobei fur S die oben genannlen Bezuge gclten, unterbrochen und mit -OH sub- 
35 stituiert sein kann, 

ein Rest der allgemeinen Formel: 

t 

worin R 6 = ein einwertiger oder zweiwertiger geradkettiger, cyciischer oder 

verzweigter Ci-C3<rKohtenwasserstorTrest, der durch -O-, -NH-, -C(0)-, -C(S)- unterbrochen und mit -OH substi- 
45 tuiert sein kann, oder eine Einfachbindung zu einem dreiwertigen Rest K darstellen kann, 

R 7 ein einwertiger geradkettiger, cyciischer oder verzweigter Ci-C2o-Kohlenwasserstoffrest, der durch -O-, -NH-, - 
C(0)-, -C(S)- unterbrochen und mit -OH substituiert sein kann, oder -A-E-R 2 , worin -A-E-R 2 die oben genannte Be- 
deutung aufweist, 

oder eine Einfachbindung zu einem zweiwertigen Rest R 6 oder zu einem dreiwertigen Rest K darstellt, 
50 und die Reste R 6 und R 7 gleich oder verschieden voneinander sein konnen, 

oder ein Rest der Formel 



ist, worin 

N 5 eine Ammoniumgruppe der allgemeinen Formel 

^ 4 



ist, wonn 

R 23 Wasserstoff, ein einwertiger oder zweiwertiger geradkettiger, cyciischer oder verzweigter CVC 2 cr Kohlenwas- 
sers toff rest darstellt, der durch -O-, -NH-, -C(O)-, -C(S)- unterbrochen und mil -OH substituiert sein kann, 
R 24 Wasserstoff, ein einwertiger geradkettiger, cyciischer oder verzweigter CrC2trKohlcnwasscrstoffrcsl darstellt, 
65 der durch -O-, -Nil-, -C(0>, -C(S> unterbrochen und mil -OH substituiert sein kann, oder eine Einfachbindung zu 

einem zweiwertigen Rest R 23 darstellt, und die Reste R 23 und R 24 innerhalb der Gruppe -N 5 -F ! -N 5 - sowie in der Po- 
lysiloxanverbindung gleich oder verschieden voneinander sein konnen, 

F 1 = ein zweiwertiger geradkettiger, cyciischer oder verzweigter Kohlenwasserstoffrest darstellt, der durch -O-, 
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-NH-, -C(O)-, -C(S)- odcr durch eine Gruppe -Eunterbrochen sein kann. 

und worin eine Mehrzah) der Gruppen N 5 und F l jeweils gleich oder verschieden voneinander sein konnen, 
enthalt. 

4. Formulierungen zur Reinigung, Pflege von Haut, Haaren und textilen Fasern, enihaltend mindestens eine Poly- 
siloxanverbindung gcmaB Anspriichen 1 bis 3 f dadurch gekennzeichnet, daB bevorzugt Polysiloxanc der allgcmei- 
nen Fonnel (I), 

-[B-N l -F-N l ] m - (I) 
worin 

m = 2 bis 500, 

B = -A-E-K-S-K-E-A- und zusatzlich gegebenenfalls -A-E-A- bzw. -A-E-A- isL, 

worin S, K, -A-E-, -E-A-, -A-E-A'- bzw. -A'-E-A- und -N l -F-N l wie oben definiert sind, und 

der An Lei 1 der Gruppe -A-E-A' = bzw. -A-E-A- in der Gruppe B so gewahlt sein kann, dass die Masse von -A-E-A- 
bzw. -A-E-A- 0 bis 90% der Masse des Polysiloxananteils S im Polymer betrfigt, verwendet werden. 

5. Formulierungen zur Reinigung, Pflege von Haul, Haaren und textilen Fasern, enthaltend mindestens eine Poly- 
siloxanverbindung gemaS Anspriichen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB Polysiloxanverbindungcn der allgc- 
meinen Formel (II), 

R 2 -E-A-N 2 -K-S-K-N 2 -A-E-R 2 (II) 

worin 

S, K, -A-E-, -E-A- und R 2 die oben genannten Bedeutungen aufweisen, und 

N 2 ein organischer Rest, der mindestens eine quartare Ammoniumgruppe enthalt, der allgemeinen Formel 




isL, worin 

R 8 « ein einwertiger oder zweiwertiger geradkettiger, cyclischer oder verzweigter Ci-C20-Kohlenwasserstoffrest, 
der durch -O, -NH- -C(O)-, -C(S)- unterbrochen und mit -OH substituieri sein kann, 

R 9 ein einwertiger geradkettiger, cyclischer oder verzweigter Ci-C2<rohlenwasserstofrrest, der durch -O, -NH- - 
C(0)-, -C(S)- unterbrochen und mit -OH substituiert sein kann, oder eine Einfachbindung zu einem zweiweitigen 
Rest R 8 oder zu einem dreiwertigen Rest K darstellt, und die Reste R 8 und R 9 innerhalb der Polysiloxanverbindung 
der allgemeinen Fonnel (II) gleich oder verschieden voneinander sein konnen, verwendet werden. 
6. Formulierungen, zur Reinigung, Pflege von Haut, Haaren und textilen Fasern enthaltend mindestens eine Poly- 
siloxanverbindung gemSB Anspriichen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB Polysiloxanverbindungen der allge- 
meinen Formel (HI), 

-[K-S-K-N 3 ] m - (10) 

in der 

S, K und m wie oben definiert sind, 

N 3 ein organischer Rest, der mindestens eine quartare Ammoniumgruppe enthalt, der allgemeinen Formel 




ist, worin 

R 10 ein einwertiger geradkettiger, cyclischer oder verzweigter Ci-Cao-Kohlenwasserstoffrest, der durch -O-, -NH-, - 
C(0>, -C7S> unterbrochen und mit -OH substituiert sein kann oder eine Einfachbindung zu K darstellt, 
R 1 1 = -A-E-R 2 , worin -A-E-R 2 die oben genannte Bedeutung aufweist, verwendet werden. 

7. Formulierungen zur Reinigung, Pflege von Haul, Haaren und textilen Fasem, enthaltend mindestens eine Poly- 
siloxanverbindung gemaB Anspriichen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB Polysiloxanverbindungen der allge- 
meinen Formel (IV), 

-^K-S-K-I^-A-E-A'ln,- bzw. -fr^-K-S-K-lS^-A'-E-A]^ (IV) 
worin 

m, K, S, -A-E-A'- und -A'-E-A- wie oben definiert sind, und 

N 4 ein organischer Rest, der mindestens eine quartare Ammoniumgruppe enthalt, der allgemeinen Formel 
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ist, worin 

R 12 = cin einwertiger Oder zweiwcrtiger geradkettiger, cyclischer odcr 

verzweigter Ci-C 2(r Kohlenwasserstoffrest, der durch -O-, -NH-, -C(O)-, -C(Sy unterbrochen und mit -OH substi- 
tuiert sein kann, 

R 13 die Bedeutungen von R 12 aufweisen kann, oder eine Einfacbbindung zu K oder R 12 darstellt, 

und die Reste R 12 und R 13 gleich oder verschieden voneinander sein konnen, verwendet werden. 

8. Formulierungen zur Reinigung, Pflege von Haul, Haare und textilen Fasem, enthaltend mindestens eine Polysi- 

loxanverbindung gemaB Anspriichen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB Polysiloxanverbindungen der allgemei- 

nen Form el (V) dar 

.[N s -F ! -N 5 .Y.] n (V) 



worin 

Y cine Gruppc der Formel 

-K-S-K- 

und 

-A-E-A- bzw. -A-E-A- ist, 

worin m, K, S ? -A-E-A'- und -A'-E-A- wie oben definierl sind, die Gruppen K, S, -A-E-A'- und -A'-E-A- innerhalb 
der Polysiloxanverbindungen der aUgemeinen Formel (V) gleich oder verschieden voneinander sein konnen, und 
das rnolare Verhaltnis der Gruppe -K-S-K- und der Gruppe -A-E-A- bzw. -A'-E-A- in der Polysiloxanverbindung 
der allgemeinen Formel (V) von 100 : 1 bis 1 : 100 ist, 
N 5 eine Ammoniumgruppe der allgemeinen Formel 

£ 

ist, worin 

R 23 Wasserstoff, ein einwertiger oder zweiweniger geradkettiger, cyclischer odcr verzweigter C\-C 2 <rKohlcnwas- 
serstoffrest darstellt, der durch -O, -NH-, -C(O)-, -C(S>- unterbrochen und mit -OH substituiert sein kann, 
R 24 WasserstofF, ein einwertiger geradkettiger, cyclischer oder verzweigter Ci-CM-Kohlenwasserstorrrest darstellt, 
der durch -O, -NH-, -C(OK -C(S)- unterbrochen und mit -OH substituiert sein kann, oder eine Einfachbindung zu 
einem zweiwertigen Rest R 23 darstellt, und die Reste R 23 und R 24 innerhalb der Gruppe -N^F^N 5 - sowie in der Po- 
lysiloxanverbindung gleich oder verschieden voneinander sein konnen, 

F 1 = ein zweiweniger geradkettiger, cyclischer oder verzweigter Kohlenwasserstofrrest darstellt, der durch -O-, - 
NH-, 




- C(S)- oder durch cine Gruppe -E- unterbrochen sein kann, worin E wie oben definiert isl, 

und worin eine Mehrzahl von N 5 und F 1 jeweils gleich oder verschieden voneinander sein konnen, verwendet wer- 
den. 

9. Formulierungen zur Reinigung, Pflege von Haut, Haaren und textilen Fasern, enthaltend mindestens eine Poly- 
siloxanverbindung gemaB Anspriichen 1 bis 8, welche besteht aus: 

a) mindestens einer Polyalkylenoxid-Struktureinbeit der allgemeinen Fbrmeln: 

A-E-, -E-A-, -A-E-A'- und/oder -A-E-A- 

worin 

A = -CH2C(0)0- f -CH2CH 2 C(0)0-, -CH 2 CH 2 CH 2 C<0)0-, -OC(0)CH 2 -, -OC(0)CH 2 ~, -0C(0)CH 2 CH 2 - 
und/oder -OC^CHjCHzCHi- 

A' = -CH 2 C(0>, -CH 2 CH 2 C(0)-. -CH 2 CH 2 CH 2 C(OK -C(0)CH 2 -, -C(0)CH 2 -, -C(0)CH 2 CH 2 - und/oder - 
C(0)CH 2 CH 2 CH 2 - 

E = eine Poly alky lenoxidgruppe der aUgemeinen Formeln: 
-[CH 2 CH 2 0] q -[CH 2 CH(CH 3 )0] r und/oder 
-[OCH(CH 3 )CH 2 ] r [OCH 2 CH 2 ] q - 
mit 

q = 1 bis 100, 

r = 0 bis 99, 

q + r=10bisl00 

wobei das endstandige SauerstorTatom der Gruppe A an die endstandige -CH^Gruppe der Gruppe E, und das 
endstandige Carbonyl-Kohlenstoffatom der Gruppe A* an das endstandige SauerstorTatom der Gruppe E je- 
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weils untcr Ausbildung von Estergruppcn binden, 

und/oder mindestens eine endstandige Polyalkylenoxid-Struktureinheit der Formel 
-A-E-R 2 

woiin A und E die oben genannte Bedeutung aufweisen, und 

R 2 = H, geradkettiger, cyclischer oder verzweigter Q-CWKohlenwasserstoffrest, der durch -O- oder -C(0)un- 
terbrochen und niit -OH substituiert und acetylenisch, olefinisch oder aromatisch sein kann, 

b) mindestens ein zweiwertiger oder dreiwertiger organischer Rest, der mindestens eine Ammoniumgruppe 
en thai t, 

c) mindestens eine Polysiloxan-Struktureinheit der aligemeinen Formel: 
-K-S-K-, 

mit S = 



>1 



r 



R l = C r C 2 2-Alkyl, Ci-C'22-Huoralkyl oder Aryl, 

n as 14 bis 89, und wenn mehrere Gruppen S in der Polysiloxanverbindung vorliegen, diese gleich oder ver- 
schieden sein konnen, 

K = ein zweiwertiger oder dreiwertiger geradkettiger, cyclischer oder verzweigter C2-C<wrKohlenwasserstoff- 
rest, der durch -O-, -NH-, 



T 



-NR'-.-aoK -asy. 



— N - 



und R 



unterbrochcn und mil -OH substituiert sein kann, worin 

R 1 wie oben definiert ist, oder gegebenenfalls eine Bindung zu einem zweiwertigen Rest R 3 darstellt, 
R 3 einen einwertigen oder zweiwertigen geradkettigen, cyclischen oder verzweigten Ci-C2o-Kohlenwasser- 
stoffrest, der durch -O, -NH-, -C(0)-, -C(S)- unterbrochen und mit -OH substituiert sein kann, oder -A-E-R 2 
darstellt, worin A, E und R 2 wie oben definiert ist, 

wobei die Reste K gleich oder verschieden voneinander sein konnen, und im Falle, dass K einen dreiwertigen 
Rest darstellt, die Absattigung der dritten Valenz liber eine Bindung an den vorstehend genannten org anise hen 
Rest, der mindestens eine Ammoniumgruppe en thai I, erfolgU 

d) mindestens einen organischen oder anorganiscben Saurerest zur Neutralisation der aus der(n) Ammonium- 
gruppe(n) resultierenden Ladungen, zur gleichzeitigen Erhohung des Vblumens und der Kammbarkeit faserar- 
tiger Substrate bei der textilen Erstausrtistung, der separaten Behandlung von Tbxtilien nach dem WaschprozeB 
mit kationischen Weichmachem und der Behandlung von Haaren mit Haarpflegeprodukten, wie Shampoos, 
Condi tionem, Gelcn, Pumpsprays und Aerosolsprays. 

10. Formulierungen zur Reinigung, Pflege von Haut, Haaren und textilen Fasern, enthaltend mindestens eine Poly- 
siloxanverbindung gemaB Anspruch 9, dadurch gekcnnzeichnel, dass fur diese Verbindungen bevorzugt 

n = 24 bis 79, 
q + r = 10 bis 50, 
q 1 bis 99, 
r = Obis 100, 
stehen. 

11. Formulierungen zur Reinigung, Pflege von Haut, Haaren und textilen Fasern, enthaltend mindestens eine Poly* 
siloxanverbindung, welchc bestehl aus: 
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CH 3 CH 3 



X — (SiO) n Si — X-N-Y-N- - 



I 

CH 



I 



3 CH 3 



I. 



L 



2A' 



to 



und 



15 



20 



r 



X — (SiO-) n Si— X-N-E-N- - 

CH 3 CH 3 



30 



35 



40 



45 



X ein zweiwertiger Kohlenwasserstoffrest mit mindestens 4 Kohlenstoffatomen ist, der eine Hydroxylgruppe auf- 
weist und der durch cin Sauerstoffatom unterbrochen sein kann, und die Gruppen X in den Wiederholungseinheiten 
gleich oder verschieden sein konnen, 

Y ein zweiwertiger Kohlenwasserstsoffrest mit mindestens 2 Kohlenstoffatomen ist, der eine Hydroxylgruppe auf- 
weisen und der durch ein oder mehrere Sauerstoff- oder Stickstoffatome unterbrochen sein kann, 
R 1 , R 2 , R 3 und R* gleich oder verschieden sind und Alkylreste mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen oder Benzylreste be- 
deuten oder jeweils die Reste R l und R 3 oder R 2 und R* Bestandteile eines verbriickenden Alkylenrestes sein kon- 
nen, 

R 6 = H oder ein Alkylrest mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen ist, der sauerstoffsubstituiert sein kann, 

E = die Struktur -B -O- (EOx) v(POx) w-B- , worin EOx eine Ethylenoxideinheit und POx eine Propylenoxideinheit 

ist, und 

B = gradkettiges oder verzweigtes C2 bis C6 Alkylen, 
v = 0 bis 200, 
w = 0 bis 200 
v+w > 1 entspricht 

n = 1 bis 1000, worin die n in den Wiederholungseinheiten gleich oder verschieden sein konnen und 
A" ein anorganisches oder organisches Anion bedeutet 

12. Formuuerungen zur Reinigung, Pflege von Haul, Haaren und textilen Fasern, enthaltend mindestens eine Poly- 
siloxanverbindung gemaB Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daB es sich um lineare Polysiloxanpolymere mit 
den terminalen Gruppen 



-X — (SiO) n Si— X-ISI-Y-N A . 

^ ^ L la 

CH 3 CH 3 R R 



f H, ^ £ 

X (SiO-)SI— X-N-Y-N— 2A- 

1 I -U I4 



CH 3 CH 3 



50 



<JH 3 CpH 3 fjf 9? 
-X (SiO-) n Si— X-N-E-N-H 



CH 3 CH 3 



f H, f «, f f 

-(SiO-)„Si — X-N-E-N- 

I I 
CH, CH 3 



55 



und/oder 



60 I 5 

— X-N-R 5 A- 

M 

worin X, R l , R 2 , R 3 , R 4 , R 6 , Y, E, A~ und n wie oben dcfiniert sind, 
65 X' ein Kohlenwasserstoffrest mit mindestens 4 Kohlenstoffatomen ist, der eine Epoxygruppe oder eine mit Alkoho- 

len, Wasser oder Amineo gedffnete Epoxygruppe aufweist und der durch ein Sauerstoffalom unterbrochen sein 
kann, und 

R 5 ein Alkylrest mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen ist, und 
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wobci die endstandigen Gruppcn X in den tenninalen Gruppen jewcils an die endstandigen Slickstoffatomc dcr 
Wiederholungseinheiten und die endstandigen Stickstoffatome in den tenninalen Gruppen jeweiis an die endstandi- 
gen Gruppen X der Wiederholungseinheiten binden, handelt 

13. Formulierungen zur Reinigung, Pflege von Haut, Haaren und textilen Fasern, enthaltend mindestens eine cycli- 
sche Polysiloxanverbindung, welche folgende Wiederholungseinheiten beinhaltef 



<p*3 CH3 R 1 R 3 

{SiO-h &-x-j* + -Y-:* + - 

CH3 CH3 R2 R4 
m 



(SiO-ii SiOC-Vl-E-W 



x 2 m A* 



und/oder linearen Verbindungen der allgemeinen Formel (IT) 



CH 3 CH 3 Rl R3 
ZJ—j(SiO-)h Si-X-N + -Y-fc + -# 

<^3 i^R 2 i 



<3*3 CH3p pi 
— — [(SiO-ii SiOC-W -it- 

^3 CH3 



2? x2m A 



10 



15 



20 



Oder 



35 



do 

worin 

X ein zweiwertiger Kohlenwasserstoffrest mit mindestens 4 Kohlenstoffatomen ist, der eine Hydroxylgruppe auf- 
weist und der durch ein Sauerstoffatom unterbrochen sein kann, 

Y ein zweiwertiger Kohlenwasserstsoffrest mit mindestens 2 Kohlenstoffatomen ist, der eine Hydroxylgruppe auf- 25 
weisen und der durch ein oder mehrere Sauerstoff- oder Stickstoffatome unterbrochen sein kann 
Z l ein H, OH, ein Alkyl-, Epoxy- oder ein Alkoxyrest ist, oder die Bedeutung eines Kohlenwasserstoffrestes mit 
mindestens 4 Kohlenstoffatomen bat, der eine oder mehrere Hydroxylgruppe(n) aufweist und durch eine oder meh- 
rere Sauerstoffatome unterbrochen sein kann oder die Bedeutung des Restes 

30 

Rl R3 
-X-N -R5 * A- 

k2 

R l , R 2 , R 3 und R 4 gleich oder verschieden sind und Alkylreste mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen oder Benzylreste be- 
deuten oder jeweiis die Reste R 1 und R 3 oder R 2 und R* Bestandteile eines verbriickenden Alkylenrestes sein kdn- 40 
nen, 

hat, wobei R 5 ein Alkylrest mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen ist, 

Z 2 die Gruppe R 6 H oder ein Alkylrest mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen, der saucrstoffsubstituicrt sein kann, 
E = die Struktur -B-(OCH 2 CH2)v(OCH 2 CH(CH 3 ))w-OB- mit 
B = gradkettig oder verzweigt C2 bis Q Alkylen, 
v = 0 bis 200, 
w = 0 bis 200, 
v+w 1 > entsprichl 

A~ ein anorganisches oder organisches Anion 
N= Ibis 1000 
m = ganze Zahl > 1 und 
s = eine ganze Zahl ^ 1 bedeuten. 



45 



50 



CH3 CH 3 
-(SO-)n Si-Zl 
iH3 CH3 



55 



14. Formulierungen zur Reinigung, Pflege von Haut, Haaren und textilen Fasern, enthaltend mindestens eine Poly- 
siloxanverbindung gemaB AnsprOchen 1 1 bis 1 3, dadurch gekennzeichnet, daB X bevorzugt ein Rest aus der Gruppe 60 



65 
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(CH 2 )30CH2jHCH2- 



-(CH 2 )2 



-(CH2)30CH2CH- 

CH 2 OH 



Y einen Rest -(CH 2 ) 0 % mil o vorzugsweise von 2 bis 6, 

R\ R 2 , R 3 , R 4 bevorzugt Methylreste, 

R 6 bevorzugt Wasserstoff, -CH2CH2QH und -CH 3 , 

B vorzugsweise -CH2CH2- und -CH 2 CH(CH 3 )-Einheiten, m/(m+s) xlOO = 0,1 bis 99,9%, 

das Anion A" vorzugsweise einen physiologisch vertretbaren anorganischen Rest aus der Gruppe bestehend aus 
Chlorid, Bromid, Hydrogensulfat, Sulfat, bzw. organischen Rest, aus der Gruppe bestehend aus Acetat, Propionat, 
Octanoat, Decanoat, Dodecanoat, Tetradecanoat, Hexadecanoat, Octadecanoat, Oleat, ist und die Verbindungen 
vorzugsweise in protonierter Form als Arninsalze vorliegen. 

15. Formulierungen gemSB Ansprtichen 11 bis 13, enthaltend mindestens eine Polysiloxanverbindung, welche be- 
steht aus: 

cyclischen Verbindungen mit den Wiederholungseinheiten (I) 



CH3 CH3 R 1 
(SiO-)n ii-X-|f-Y- 
CH; 1 " A 



d:H3 r 2 
(I) 



x — 



-im 




x 2 m A- 



und/oder linearen Verbindungen der allgemeinen Formel (II) 

* 3 



CH 3 CH3R 1 * 3 ] <f H 3 CH3R 6 1 

Zi- (SiO-]h Si-X-N^-Y- — (SiO-ii Si-X-^N -E- 

irl 3 <!:H3R2 R 4 CH 3 CH3 



-tl x 2 m A 



(») 

worin 

X ein zweiwertiger Kohlenwassersloffrest rait mindestens 4 Kohlenstoffatomen ist, der cine Hydroxylgruppe auf- 
weist und der durch ein Sauerstoffatom unterbrochen sein kann, 

Y ein zweiwertiger Kohlenwassersloffrest mit mindestens 2 Kohlenstoffatomen ist, der eine Hydroxylgruppe auf- 
weisen und der durch ein oder mehrere Sauerstoff- oder StickstofTatome unterbrochen sein kann 
7} ein H, OH, ein Alkyl-, Epoxy- oder ein Alkoxyrest ist, oder die Bedeutung eines Kohlenwasserstoffrestes mit 
mindestens 4 Kohlenstoffatomen hat, der eine oder mehrere Hydroxylgruppe(n) aufweist und durch eine oder meh- 
rere Sauerstoffatome unterbrochen sein kann oder die Bedeutung des Restes 
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Rl R3 
-X-My-N x A- 
R2 R4 



Oder '« 

Rl 



-X-N*R5 * A- 



15 



hat, wobei R 5 ein Alkylrest mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen ist, 
Z 2 die Gruppe 

CH3 CH 3 20 
-(SiO-)n Si-Zl 
CH3 CH3 

R l , R 2 , R 3 und R 4 gleich oder verschieden sind und Alkylreste mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen oder Benzylreste be- 25 
deuten oder jeweils die Reste R l und R 3 oder R 2 und JC Bestandteile eines verbriickenden Alkylenrestes sein kon- 
nen, 

hat, wobei R 5 ein Alkylrest mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen ist, 
Z 2 die Gruppe 

R 6 H oder ein Alkylrest mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen, der sauerstoffsubstituiert sein kann, 30 
E = die Struktur -B-(OCH 2 CH2)v(OCH2CH(CH 3 ))w-(>B- mit 
B = gradkettig oder verzweigt C2 bis Q Alkylen, 
v = 0 bis 200, 
w = 0 bis 200, 

v + w 5: 10 entspricht 35 

v + Weffektiv ^ 10 bis 100 entspricht 

A" ein anorganisches oder org anise hes Anion 

n = 9 bis 99 

m = ganze Zahl > 1 und 

s = eine ganze Zahl 2: 1 bedeuten. 40 

1 6. Formulierungen zur Reinigung, Pflege von Haut, Haaren und textilen Fasem, enthaltend mindestens eine Poly- 
siloxanverbindung gemaB Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daB bevorzugt 

n = 24 bis 79, ganz speziell n = 24 bis 49, 

v+Weff = 10 bis 50, ganz speziell v+w effektiv = 10 bis 40, 

v = Obis 100 45 
w = 0 bis 100 bedeuten. 

17. Herstellung von Formulierungen gemaB Anspruch 1 bis 16 dadurch gekennzeichnet, dass die quartaren Polysi- 
loxane mil anderen Tensiden und Hilfssloffen zu einer Emulsion vermischt werden. 

18. Verwendung von Formulierungen, enthaltend mindestens eine Polysiloxanverbindung gemaB AnsprUchen 1 bis 

17 zur Behandlung keratinhaltiger Substrate. 50 

19. Verwendung von Formulierungen, enthaltend mindestens eine Polysiloxanverbindung gemaB Anspruch 18 bei 
der das keratinhaltige Substrat menschliches Haar isu 

20. Verwendung von Formulierungen, enthaltend mindestens eine Polysiloxanverbindung gemaB Anspruch 18 bei 
der das keratinhaltige Substrat menschliche Haut ist. 

21 . Verwendung von Formulierungen enthaltend mindestens eine Polysiloxanverbindung gemaB AnsprUchen 1 bis 55 
18, zur Herstellung von sogenannten "Rinse-off" Produkten, wie z. B. 2-in-l Shampoos, Body Wash und Haarspu- 
lungen zur Nachbehandlung von Haaren nach der Reinigung oder dem Farben oder der Vbrbehandlung von Haaren 
vor der Bleichung der Lockung oder Entkrauselung, so wie sogenannte "Leave-in" Produkte wie Haarkuren, Pflege- 
cremes, Frisiercremes, Haargele, Haarstylingprodukte, Haarfesuger, Haarsprays, Pumpsprays, Fdnwellmittel und 
Fonfestiger handelt. 60 

22. Verwendung von Formulierungen, enthaltend mindestens eine Polysiloxanverbindung gemaB AnsprUchen 1 bis 
20 zur Verbesserung der NafikammkraTte. 

23. Verwendung von Formulierungen, enthaltend mindestens eine Polysiloxanverbindung gemaB Anspriichen 1 bis 
20 zur Verbesserung der TVockenkammkrafte. 

24. Verwendung von Formulierungen, enthaltend mindestens eine Polysiloxanverbindung gemaB AnsprUchen 1 bis 65 
20 zur Erhohung des Haarvolumens. 

25. Verwendung von Formulierungen, enthaltend mindestens eine Polysiloxanverbindung gemaB AnsprUchen 1 bis 
20 zur Erh6hung des Glanzes. 
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26. Vcrwcndung von Formulicrungen, enthaltcnd mindestcns cine Polysiloxanvcrbindung gcmaB Anspruchcn 1 bis 
20 zur gleichzeitigen Verbesserung der NaBkammkrafte und/oder Verbesscning der Trockenkammkrafie und/oder 
der Erbohung des Haarvolumens und/oder der Hrhobung des Glanzes. 

5 



10 



15 



20 



25 



30 



35 



40 



45 



50 



55 



60 
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